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Abstract (Basic) : DE 2438365 A 

Insect-resistant (esp. termite-resistant) plaster board contg >50 
(pref . >70) wt % of set gypsum, opt. together with paper pulp, glass 
fibres, glass fabric and/or other additives, ; is produced by adding 
0.005-5 (pref. 0.01-1) wt %, based on the dry wt . of settable 
substances, of an oil-soluble insecticide (esp. termiticide) in the 
form of an emulsion or dispersion, prepd. with the aid of a dispersing 
or emulsifying agent and/or an organic solvent, in the make-up water 
used to prepare the settable plaster compsn.cThe insecticide is well 
dispersed throughout the plaster board and is slowly released 
therefrom. 
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Verfahren zur Herstellung von insektenresistenten, 
vorzugsweise termitenresistenten Gipsbauplatten 



Die vorliegende Erfindung' betrifft ein Verfahren zur Herstellung 
von insektenresistenten, vorzugsweise termitenresistenten Gips- 
bauplatten, die zu mehr als 50 Gew.£, vorzugsweise mehr als 70 
Gew.5S ihres Plattengewichts aus Gips bestehen und unter Ver- 
wendung von bindef&higem Calciumsulf at und ggf * unter Verwendung 
von an sich bekannten Zusatz- bzw. Verarbeitungshilf smitteln sowie 
ggf • unter Zusatz von Papierbrei und/oder Glasgeweben hergestellt 
werden. Der Gips wird mit Wasser ggf, unter gleichzeitiger oder 
nachfolgender Zugabe der Zusatz- oder der Verarbeitungshilf smittel 
angerilhrt, wobei dem Anmachttksser SllSsliche oder in olartigen 
Mitteln ISsliche organische Insektizide, vorzugsweise Termitizide, 
die unter Mitverwendung von Dispergier- bzw, Emulgiermitteln und/ 
oder organischen Losungsmitteln wasseremulgierbar bzw. wasserdis- 
pergierbar gemacht worden sind, in Gewichtsmengen von 0,005 bis 
5 Gew.%, vorzugsweise 0,01 bis 1 Gew.%, bezogen auf das Trockenge- 
wicht der eingesetzten bindef Shigen Substanzen, zugegeben werden. 

Es ist allgemein bekannt, daS GipqpLatten, insbesondere Gipskarton- 
platten, durch Insekten, insbesondere durch Termiten, besch&digt 
und/oder zerstSrt werden kSnrien. In einigen Teilen Europas , vor- 
■zugsweise jedoch in Tropengebieten kiJnnen diese Beschadigungen 
bzw. ZerstSrungen in erschreckendem Umfang beobachtet werden. 
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Diese Beschadigung bzw. ZerstOrung kann bei einer Gipskarton- 
platte sowohl einerseits auf der aufleren Kartonschicht als auch 
im inneren Kern der Gipskartonplatte erfolgen. 

Es 1st bereits bekannt, poriJse mineralische 3 natUrliche Oder 
ktlnstlich agglomerierte Stoffe, namlich kieselsSureartige , ton- 
erdeartige , kieselsaure-tonerdeartige , kieselsaure-kalk-tonerde- 
artige, kieselsaure-kalkartige , kalk-tonerdeartige und kalkartige, 
d.h. also gipsfreie Stoffe in Form geformter Gegenstande herzu- 
atellen und diese insektizid zu machen ( vgl. DT-OS 1 948 438 )♦ 
Die Porositat dieser Pormteile bzw. -trager mufi jedoch zur nach- 
folgenden insektiziden Trankung sehr grofi sein. Zur insektiziden 
Behandlung wird der Formk8rper nach diesem Verfahren einer Vor- 
behandlung, z.B. Hit zeeinwirkung unterworfen, um die enthaltene 
Feuchtigkeit zu beseitigen. Nach einer vorzugsweisen Ausf tthrungs- 
form' des Verfahrens wird danach der por5se Gegenstand zusatzlich 
angesauert. Die Impragnierung des por5sen Gegenstandes mit einer 
insektiziden Substanz erfolgt durch vSlliges Oder teilweises Ein- 
tauchen des Tragers in der aktiven insektiziden Substanz Oder in 
einer Mischung der aktiven insektiziden Substanz mit einer wasser- 
abstofienden Substanz, die .zusatzlich auch mehrere organische L3- 
sungs- Oder VerdUnnungsmittel enthftlt. Schliefilich kann auch eine 
Aufdampfung des Insektizides auf die Oberfiache des FormkOrpers 
erfolgen. Voraussetzung dieser Oberf lachenbehandlung ist jedoch 
eine bestimmte Porositat des mineralischen geformten Gegenstandes 
unter Verwendung von zusatzlichen Vorbehandlungsmafinahmen. 

Behandelt man die Gipsbauplatte , z.B. eine Gipskartonplatte nach 
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diesem beschr iebenen Verfahren durch Oberf lachenbehandlung der 
Platte mit dem Insektizid, so werden die Insektizide zun&chst 
an der Oberflache relativ gut adsorbiert, so dafi eine relativ 
groiie Menge an Insektiziden zur Behandlung der Oberflache er- 
forderlich wird und ggf. eine Gesundheitsgef Shrdung der mit der 
Platte unmittelbar in BerUhrung kommenden Arbeiter und dergleichen 
zu befiirchten ist. Verwendet man andererseits eine geringere Men- 
ge des Insektizids, ist die gleichmafcige Verteilung auf der Plat- 
tenoberf lache h&ufig nicht gewfihrleistet , bzw. es muJi eine ver- 
dunnte Losung verwendet werden, so dalS eine nachtragliche Trock- 
nung der Platte mit der Gefahr der Verbiegung, auftretenden 
Konzentrationsverlusten und dergleichen unvermeidbar ist. Hinzu 
kommt, dafi bei dieser Oberf lachenimpragnierung bei Insektiziden 
die Freisetzungszeit der Insektizide im allgemeinen relativ kurz 
ist, so daft eine insektizide Dauerwirkung auf der Oberflache 
kaum im erwilnschten Umfang eintritt. 

Leider ergibt sich auch bei der Anwendung dieses Verfahrens auf 
Gipskartonplatten, dafi hierbei die Gefahr besteht, da& sich der 
Karton bzw. die Pappe bei der nachtraglichen ImprSgnierung ver- 
zieht bzw. die Insektizide bei dem nachfolgenden Trocknen der 
Gipskartonplatten abwandern, so da& Konzentrationsverluste ein- 
treten. Andererseits kann selbst bei einer insektiziden Karton- 
schicht der Gipskartonplatte ein Termitenbefall nicht verhindert 
werden, da beispielsweise an den Stofistellen, an den Ansatzstellen 
an Bohrstellen und dergleichen nicht impragnierte Bereiche auf- 
treten, so dafi die Termiten von diesen Stellen aus die Gipskarton- 
platte und den Gips zerstQren kc5nnen. Durch eine Oberf lachenbe- • 
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handlung kann der Oipsinnenkern nicht ausreichend geschUtzt 
werden. 

Es ist weiterhin bekannt, Gips als TrSgerstoff, beispielswei3e 
in Form von Granulaten Oder Pulver fur Insektizide einzusetzen, 
da bei der Verwendung von reinen Insektiziden hSufig der Nach- 
te'il auftritt, daS eine Verwehung des Insektizides erfolgen kann 
und somit die Gefahr der Vergiftung, der Anreicheruns der In- 
sektizide an bestimmten Stellen und dergleichen besteht. In der 
DT-PS 1 199 049 werderi daher Insektizide in Granulatform u.a. 
unter Mitverwendung von Gips hergestellt, wobei 90 bis 91 Teile 
Gips, Zement Oder Sand in Form kleiner Kugeln Oder KBrner mit 
einer dtlnnen Klebstof f schicht Uberzogen und dem gektfrnten Erzeug- 
nis 6 Teile Korkpulver, das durch ein Sieb mit 0,25 mm Masehen- 
weite gegeben ist, zugegeben wird, worauf gemischt, getrocknet 
und gegebenenfalls gesiebt und dann 1 bis 2 Teile Insektizid 
auf das Granulat gesprUht werden. Die so mit dem GipStrS.ger 
hergestellten Granulate werden im allgemeinen unter Verwendung 
von Wasser verspraht ader nach einem anderen Verfahren ( vgl . 
DT-PS 1 175 032 direkt als gekSrnter TrSgerstoff zur SchSdlings- 
bekSmpfung und dergleichen eingesetzt. Eine Plattenherstellung 
nach diesem Verfahren ist jedoch nicht vorgesehen und auch 
nicht mOglich. 

Damit die relativ kurze Freisetzungszeit der Insektizide oder 
anderer biologisch aktiver Substanzen, wie Pestizide, Herbizide, 
Nematozide und dergleichen verlSngert werden kann, wurde bereits 
in der DT-AS 2 158 292 vorgeschl.agen , bei der Herstellung von 
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FormkOrpern aus anorganischen F'lllstof f en , u.a. auch Gips, zu- 
satzlich chloriertes Polyathylen einzusetzen. Nach dem Verfahren 
werden 100 Gewicht steile chloriertes Polyathylen mit einem 
Chlorgehalt von mehr als 25% und einer Glasiibergangstemperjatur 
von weniger als 20°C, 5 bis 300 Gewichtsteile des anorganischen 
FUllstoffes und 5 bis 100 Teile der biologisch aktiven Substanz 
bei einer Temperatur von 20 bis .100 °C unter heftigem RUhren ver- 
mischt und das entstehende Granulat mit einer mittleren Teilchen- 
grttUe von 0,3 bis 2 mm bei Temperaturen von 30 bis 100 °G unter 
einem Druck von mehr -als 10 at zu FormkSrpern geformt. 

Dieses Verfahren erfordert jedoch den Zusatz von chloriertem 
PolySthylen und arbeitet mit zusStzlichen MischvorgSngen in Ab- 
wesenheit von Wasser. Die Fachwelt ist daher zur Verl&ngerung 
der relativ kurzen Freiset zungszeit der Insektizide einen an- 
deren Weg gegangen. 

Wttrde man andererseits die Gipsplatte beispielsweise mit wasser- 
lcJslichen anorganischen Insektiziden behandeln, so ergibt sich 
der Nachteil, dafi die wasserlOslichen Insektizide leicht ausge-^ 
waschen werden konnen, haufig in grflfteren Gewichtsmengen einge- 
setzt werden milssen, je nach Art des Insektizides , und einige 
von ihnen, z.B. bestimmte Fluoride,- mit dem Gips in Reaktion 
treten kSnnen unter Verminderung ihrer insektiziden Aktivitat, 

Ziel und Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es daher , die 
vorgeschilderten Nachteile zu vermeiden und ein Verfahren zu 
finden, das eine gute Verteilung der Insektizide, vorzugsweise 
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Termitizide, auch in gesamten GipskcJrper bzw. in der gesamten 
Oipsbauplatte ermdglicht. Je nach Verwendungsweise sollten auch 
zusatzliche ArbeitsgSnge der Vor- oder Nachbehandlung durch zu- - 
satzliche Oberf lachenimpragnierungs- oder zusatzliche insektizide 
Oberflachenbehandlungsmittel b'ei der Verwendung des Verfahrens 
eingespart werden konnen. Das Preiwerden der Insektizide, vorzugs- 
weise Termitizide, sollte bei der Anwendung des Verfahrens ver- 
zSgert bzw. verlSngert werden, ohne daft die sofortige Wirksankeit 
dieser aktiven Verbindungen auf oder in der Platte wesentlich 
beeintrachtigt wird . Bei dem Einsatz von Gipskartonplatten sollte 
in einer vorzugsweisen Ausf Uhrungsform ermoglicht werden, dafi 
auch eine insektizide Oberf lachenimprSgnierung der Kartonschicht 
bzw. Kartonschichten eingespart werden kann. Die ImprSgnierwirkung 
far die Kartonschichten sollte von dem insektiziden bzw. termiti- 
ziden Gipskern ausgehen. SchlieSlich sollte die Gefahr einer ge- 
sundheitlichen GefShrdung der bei der Herstellung oder Verwendung 
der Platten tatigen Personen verhindert bzw. verringert werden. 
Das Verfahren sollte zum Einbringen zahlreicher insektizider , vor- 
zugsweise termitizider Substanzen, geeignet sein, wobei jedoch 
besonders wirksame insektizide bzw. termitizide Oemische vorteil- 
haft eingesetzt werden sollen. 

Erf indungsgemSlS wurde f estgestellt , daB diese Aufgaben zur Her- 
stellung von insektenrsistenten, vorzugsweise termitenresisten- 
ten Gipsbauplatten, die zu mehr als ca. 50 Gew.jS, vorzugsweise 
mehr als 70 (Sew.%, ihres Plattengewichts aus Gips bestehen, da- 
durch gelSst werden, daft dem Anmachwasser ttllflsliche oder in 
Slartigen Mitteln 18sliche organische Insektizide, vorzugsweise 
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Termitizide zugegeben werden, die unter Mitverwendung eines oder 
mehrerer Dispergier- bzw. Emulgiermittel und/oder eines oder 
mehrerer organischer LOsungsmittel wasseremulgier- bzw. wasser- 
dispergierbar gemacht wprden sind, in Gewichtsmengen von 0,005 
bis 5 Gew.SS, vorzugsweise von 0,01 bis 1 Gew.%, bezogen auf das 
Trockengewicht der eingesetzten bindef ahieten Substanzen. Das 
Gesamtgewicht des Insektizides bzw. Termitizides und des mitver- 
wendeten Dispergier-. bzw. Emulgiermittels und/oder des organi- 
schen LSsungsmittels sollte dabei 5 Gew.S, bezogen auf das Gesamt- 
plattengewicht, nichf Uberschreiten. Im Rahmen der Erfindung wurde 
namlich f estgestellt , daft die Festigkeitseigenschaft bzw. Binde- 
fahigkeit je nach Art des verwendeten organischen L5sungsmittels , 
vorzugsweise Sligen oder Slartigen LSsungsmittels "ei hBheren 
Gewichtsmengen vermindert werden kann. Werden an die Gipsbauplatte 
keine hQheren FestigkeitsansprUche gestellt, so kann auch das 
Gesamtgewicht des Insektizides bzw. Termit izides und des mitver- 
wendeten Dispergier- bzw. Emulgiermittels und/oder des organischen 
L8sungsmittels die 5 Gew . -%-Grenze , bezogen auf das Gesamtplatten- 
gewicht, uberschreiten. Aufgrund der Beobachtung fiber die Abbinde- 
fahigkeit, Uber die Festigkeit und dergleichen sollte jedoch die 
ttberschreitung dieser oberen Gewicht sgrenze nur fur bestimmte An- 
wendungsgebiete oder Aus.nahmef alle . vorbehalten bleiben, beispiels- 
weise fiir die Herstellung bestimmter insektizider bzw. termitizider 
Gipsplatten. Als organische LSsungsmittel werden vorzugsweise Ole 
und fllartige LHsungsmifetel fur Insektizide bzw. Termitizide ein- 
gesetzt. 
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Dem bindefShigem Gips kfinnen bei dem Hersteilungsverf ahren die 
an sich bekannten Zusatz- bzw. Verarbeitungshilf smittel sowie 
ggf. auch Papierbrei, Olasfasern und/oder Glasgewebe zugefUgt 
werden, wobei man in an sich bekannter Weise den Gips mit Wasser, 
ggf. unter gleichzeitiger oder nachf olgender Zugabe der Zusatz- 
bzw. Verarbeitungshilfsmittel und der Hbrigen Zusatzstoffe an- 
rUhrt und diese ggf. mit den ttbrigen Zusatz- und Verarbeitungs- 
hilfsmitteln sowie Zusat zstof f en bei normaler Temperatur oder 
unter ErwSrmen bzw. Erhitzen unter Verwendung von Vorrichtungen 
bzw. Pormen und/oder Bahnen bzw. Platten trocknet. 

Nach dem erf indungsgerngften Verfahren gibt man die «118slichen 
oder in 31artigen Mitteln lcislichen organischen In^ektizide , 
vorzugsweise Termitizide, die unter Mitverwendung von Disper- 
gier- bzw. Emulgiermit tel und/oder organisohen Losungsmitteln 
wasseremulgier- bzw. wasserdispergierbar getnacht worden sind, 
dem Anmachwasser des Gipses und/oder dem Anmachwasser des 
Papierbreies, des Sagemehls und/oder des Klebers zu. Nach der 
vorzugsweisen Ausftthrungsf orm werden die Insektizide, vorzugs- 
weise Termitizide, dem Anmachwasser des bindefahigen Calcium- 
sulfates zugefUgt. Die Mischungsverhaltnisse des bindefShigen 
Calciumsulfates im Hinblick auf die ggf. mitverwendeten Zusatz- 
mittel bei Papierbrei, Glasfasern und/oder Giasgeweben kfinnen 
sehr stark variiert werden , je nach Einsat zgebiet , Gipsart und 
dergleichen. In einer. Au3f Uhrungsf orm wurden je 500 kg Gips, 
2 bis 6,5 kg Starke und/oder 0 bis 6,5 kg Papierpulpe bzw. 
Papierbrei verweridet . Soweit erforderlich werden neben den in- 
3ektiziden bzw. termitiziden Substanzen dem Anmachwasser und/oder 
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der Mischung Hartebeschleuniger bzw. -verz3gerer zugefttgt. 
Bei einer beispielhaf ten Ausf Uhrungsf orm wurden je 410 kg Gips 
mit der erf orderlichen Menge Wasser ( mit einem Termitizidge- 
misch ) , 4 kg Starke, 5 kg • HSrtebeschleuniger und 0,5 kg Seife 
verwendet . 

Als Insektizide, vorzugsweise Termitizide konnen die an sicb 
bekannten Sllttslichen bzw. in ttlartigen Mitteln loslichen 
Insektizide bzw. Termitizide eingesetzt werden, bevorzugt 
finden jedoch solche auf der Basis eines - Carbamates und/oder 
Phosphor sSureesters und/oder Thiophosphors£ureesters und/pder 
eines chlorierten Kohlenwasserstof f s , vorzugsweise Hexachloro- 
cyclohexan, Dieldrin, oder Aldrin oder eines Gemisches von 
2 oder mehreren dieser Verbindungen Verwendung. 

Mach einer bevorzugten Ausf tfhrungsf orm werden als TrSgerbahnen 
oder -platten zur Herstellung oberf l&chenbeschichteter Gips- 
platten zellulosehalt ige Bahnen bzw. Flatten, insbesondere Tex- 
til, Papier, Pappe, Karton oder verleimte Kartonschichten ein- 
gesetzt . 
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Nach dem erf indungsgemSfien Verfahren wurden in Ausf Uhrungsbei- 
spielen Gipsplatten hergestellt und Dauerkontaktversuchs nit 
Termiten C Reticulitermes santonensis Peytaud ) durchgef ; lhrt . 

Dabei wurden die Insektizide in einem organischen LGsungsmitt el 
Oder einem Gemisch organischer LOsungsmittel ( z.B. Mischungen 
alkylsubtituierter Aromaten mit einern Siedebereich von 200 - 
280 °C ) gelSst und danach einem Emulgator zugesetzt ( z.B. 
auf der Basis eines PhenolpolyglycolSthers ) . Das dadurch 
wasseremulgier- oder wasserdispergierbar gemachte LOsungsmittel 
und Emulgatoren enthaltende Insektizid wurde dem Anmachwasser 
des Gipses zugesetzt, Der bindefShige Gips wurde rvt dem An- 
machwasser ggf. unter Zusatz von Verarbeitungshi If smit teln und 
dgl. verrHhrt bzw. vermischt. Je nach Gipsart und Zusat zmitteln 
erfolgte die Zugabe des Anmachwassers in an sich bekannten Ge- 
wichtsmengen. In einigen Beispielen wurden je 10 Gewichtsteile 
Gips, 6 Gewichtsteile Anmachwasser, in einem anderen Aus- 
f Uhrungsbeispiel 4 Gewichtsteile Gips, 3 Gewichtsteile An- 
machwasser eingesetzt. Der mit dem insektizidhalt igen Anmach- 
wasser verrtlhrte Gips wurde danach auf einen TrSger ( Karton- 
platte bzw. Baumwollstof f ) in der gewUnschten Starke aufge- 
bracht und mit einem zweiten TrSger durch Anpressen verbunden, 
so dafi der Gipskern von jeweils zwei Kartonplatten seitlich be- 
grenzt wurde, Der Dauerkontaktversuch wurde so durchgef Uhrt , 
dafi auf den OberflSchen der nach dem erf indungsgemSBen Verfahren 
hergestellten Gipsplatten ( Gipskartonplatten ) ein Glasring 
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aufgestellt vmrd'e, in den die Termiten eingebracht wurden. 
Dabei wurden folgende Werte efmittelt : 

Dauerkontaktversuche mit Ret iculitermes santonensis Feytaud 
Insektizidmengen bezogen auf Rips 
Zeiten bis zur Abtotung aller Tiere 

A) Gipskartonplatten, KartonstSrke 0,6 mm, Oesamtplatten- 
stftrke 10 mm 

0,02 Gevr.% Lindan 60 Stdn. 

0,06 Gew.55 Lindan 1 Sfcd * 

0,04 Gew.g Dieldrin 72 Stdn. 

0,01 Qew.J Dieldrin + 0,01 Gew.£ Aldrin + 0,01 Gew.jS 

Lindan 1 Std. 

0,04 Gew J 0,0 - Diethyl - 0 - ( *<-cyanbency liden- 

amino) -thionophosphat 15 Stdn. 

0,01 Oew.< 0,0 - Diethyl - 0 - (<* -cyanbencyliden- 

amino) -thionophosphat + 0,01 Gew.% Lindan 30 Stdn. 
0,02 Gew.% 0,0 - Diethyl - 0 - (<* -cyanbencyliden- 

amino) -thionophosphat + 0,02 Gew.3 Lindan 1 Std. 
0,04 Gew.55 2-sek. -Butylphenyl-N-methylcarbamat 1 Std. 

0,01 Gew.% 2-sek. -Butylphenyl-N-methylcarbamat 

+ 0,01 Gew.£ Lindan 1 Std. 

0,01 Gew.58 2-sek. -Butylphenyl-N-methylcarbamat + 
0,01 Gew.% 0,0-Diathyl-0-(c<-cyanbencyliden-amino )- 

thionophosphat 1 Std. 

0,08 Gew.% 0,0 - Dimethyl-0-( 4-methylmercapto-3- 

methylphenyl) -thiophosphat 72 Stdn . 

0,005 Oew.# 2-iso-propoxyphenyl-N-methylcarbamat 72 Stdn. 
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B) Hipskartonplatten , Kartanst^rke 1 mm 

1 Gew.£ Pentachlorphenol 5 Stdn. 

0,1 Qew.% Lindan 1 Std. 

C) Gipsplatte mit Baumwollstof f 

0,1 Sew.!? Lindan 2 Stdn. 
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Patentansprdche 

^ Verfahren zur Herstellung von insektenresist enten , vors?ugs- 
weise termitenresistenten Gipsbauplatten , die zu mehr als 
ca. 50 Gew.55, vorzugsweise mehr als 70 Gew.JJ, ihres Platten- 
gewichts aus abgebundenem Gips bestehen, unter Verwendung 
von bindefShigem Calciumsulfat , Insektiziden , vorzugsweise 
• Termitiziden und ggf.'an sich bekannten Zusatz- bzw. Verar- 
beitungshilfsmitteln sowie ggf. unter Zusatz von Papierbrei, 
Glasfasern und/oder Glasgeweben, wobei man in an sich bekann- 
ter Weise den Gips mit Wasser, ggf. unter gleichzeitiger oder 
nachfolgender Zugabe der Zusatz- bzw. Verarbeitungshilf s- 
mittel und der Ubrigen Zusatzstoffe anrUhrt und diese ggf. 
mit den Ubrigen Zusatz- und Verarbeitungshilf smitteln. sowie 
Zusatzstof fen bei normaler Temperatur oder. unter ErwSrmen 
bzw. Erhitzen unter Verwendung von Vorrichtungen bzw. Pormen 
und/oder Bahnen bzw. Platten aushartet bzw. trocknet, da- 
durch gekennzeichnet , daft dem Anmachwasser ollOsliche oder in 
olartigen Mitteln lSsliche organische Insektizide, vorzugs- 
weise Termitizide, die unter Mitverwendung von Dispergier- 
bzw. Emulgiermitteln und/oder organischen LSsungsmitteln , 
wasseremulgier- oder wasserdispergierbar gemacht worden 
sind, in Gewichtsmengen von 0,005 bis 5 Gew.3, vorzugsweise 
von 0,01 bis 1 Gew.#, bezogen auf das Trockengewicht der 
eingesetzten bindefSLhigen Substanzen, zugegeben werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daft das 
Gesamtgewicht des OllOslichen oder in Slartigen Mitteln 15s- 
lichen organischen Insektizides bzw. .Termitizides und des 
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mitverwendeten Dispergier- bzw. Emulgiermittels und/oder 
organischen LiJsungsmittels 5 Gew.58, bezogen auf das Qesamt- 
plattengewicht nicht Uberschreitet . 

Verfahren nach Anspruch 1 und 2 > dadurch gekennzeichnet , dafi 
als organische LHsungsmittel Ole oder aiartige Lflsungsmittel 
fQr organische Insektizide, vorzugsweise Termitizide, ver- 
wendet werden. 

Verfahren nach AnsprUchen 1-3, dadurch gekennzeichnet , 
dafi ein organisches Insektizid, vorzugsweise organisches 
Termitizid auf der Basis eines Carbamates und/oder Phosphor- 
saureesters und/oder Thiophosphors&ureester s und/oder eines 
chlorierten Kohlenwasserstof f es , vorzugsweise Hexachlorcyclo- 
hexan , Dieldrin oder Aldrin oder ein Gemisch von 2 oder 
mehreren dieser Verbindungen verwendet wird. 

Verfahren nach AnsprUchen 1 - *» , dadurch gekennzeichnet , dafi 
man die Insektizide, vorzugsweise Termitizide, dem Anmach- 
wasser des Papierb^eis , des SSgemehls und/oder des Klebers, 
vazugsweise dem Anmachwasser des Gipses, zufUgt. 

Verfahren nach AnsprUchen 1-5, dadurch gekennzeichnet , dafi 
als Bahnen oder Platten zellulosehaltige Bahnen bzw. Piatt en > 
vorzugsweise Textil, Papier, Pappe, Karton oder verleimte Kar- 
tonschichten verwendet werden. 
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